MINISTERE 
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AFFAIRES &CONOMIQUES 



ROYAUME DE BELGIQUE 



Direction Q6n6r*ic de V Industrie 



SERVICE 

DE LA PROPRlfiTfi IN DUST R I EL LE 




BREVET D INVENTION 



Le Minlitre des Affaires Economiques, 
Vu la lot du 24 mai 1854; 

Vu la convention d'union pour la protection de la proprute Industrie lie ; 

Vu le proces-verbal dresse le 19 , A .zf£ h , 

aa Greffe du Gouvernement provincial du Brahant ; 



ARRETE : 
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faisant I'objet d'une premiere demands de brevet qu e$St...eO~. declare avoir 
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Article 2. — Ce brevet lui est dilivre* sans examen pr Salable, a ses risques et perils, 
sans garantie soit de la re*alite, de la nouveaute* ou du met He de Vinvention, soit de I'exacti- 
lude de la description, el sans prejudice du droit des tiers. 

Au present angle* demeurera joint un des doubles de la specification de I' invention (md- 
moira descriptif et iventuellement de3sins) signes par VinUressi et deposis a Vappui de sa de- 
mande de breoet 

..jA.2M.aU*...- / 9 Jf~ . 



Bruxellcs, le... 



Pour le Mtnifttr* at par delegation : 

Le Directeur, Chef dn Service : 
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RDYAUM2 DE BELGlOtfE 

MINIST^RE DES AFFAIRES ECONO«IQllE$ 
3REVET convention 

DEMANDE d£>OS£E, la M "& |V B l^H" v ^ 
BREVET ACCORBi par arrete ministeriel to 31, V tl 1955 



Sooi6t6 dite Pried.Krapp Aktiengesellschaf t & Bssen 

(Allemagne). 

PavS de laitier et pxoo6&6 pour sa fabrication. 

Convention Internationale: Demande de brevet en 
Allemagne da 13 ivril 1934. 



Pour le revStement de routes, il a d$j& 6t6 propoe 
diff brents genres de pavfis f abriqu6s & paxtir de laitiex 
qui oependant ne satisfont pas toutes les conditions d 
pav^s de oe genre, en particulier au point de vue de lev 
fabrication et de leurs propriSWs. U import e principal 
ment qu'un pavS de laitier possede une foroe port ante 61 
et une resistance &Lev6e & 1'usure, conserve tou jours uc 
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suffisamment poreux pour permettre le passage de I'humidi- 
t6 dans las deux sens &. travers son epaisseur; en outre, 



il doit pouvoir etre fabriqu^ et ddplaei de maniere Scono- 
mique, surtout avec des moyens aassi simples que possible 



et en un court espace de temps. La pr^sente invention a 
pour objet de satisfaire & ces conditions, & s avoir essen- 
tiellement an moyen d f un pav6 de laitier, consistent en deux 
couches, dans lequel la couche inf 6rieure poss^de une foroe 
portent e suffisante et la couche supSrieure possfcde une re- 
sistance 61ev6e \ l'usure. 

Pour la couche inferieure portante, on emploie, con- 
form€ment \ l 1 invention, les matieres habituellement uti- 
lises pour des paveg de laitier, par exemple un melange 
consistant en laitier de haut-f ouxneau cristallin, broyfi* 
dnrcissant dans des gaz renfermant de I'aoide oarbonique, 
et en laitier de haut-f ouxneau granule, dure is s ant dans une 
solution aloaline et se solidifiant \ I'etat vitreux. C'est 
ainsi qu'on peut ohoisir, par example, un melange de farina 
de laitier et de sable de laitier dans le rapport 30:70 ou 
dans un autre rapport de melange, ou aussi un melange de 
90 % de sable de laitier et 10 % de chanx* La couche sup6- 
rieure du pav6 consists en un melange de ciment et de frag- 
ments mindranx; un melange de oiment de haut«-f ourneau et 
de fragments de laitier convient partieuli&rement \ cet 
eff et* On peut, pour obtenir un meilleur durcissement de 
cette couche, encore 7 ajouter de la farina de laitier ou 
des mati&res augment ant la resistance & l'usuxe, par example 
des f luates, du corindon, des carbures ou aussi des copeaux 
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de fer ou d'autres metaux. Un exemple de realisation c 
nouveau pave de laitier est repre&ente sur le dessin 
ci-joint en tine vue en perspective. 

Les matifcres, employees pour constituer la couch 
inferieure du pave, common! quent \ celui-oi una grande 
force portante, tandis que sa oouche super ieur possfcd 
une grande resistance It l'usure lui permettant de supp 
ter le trafio aotuel et conserve de bonnes proprietes 
d f adherence. En outre, le pave possSde une porosite, q 
laisse passer l^humidite & travers son Spaisseux dans 
deux sens. 

On peut, avec les paves de laitier suivant I'inv 
former de manifcre simple et en peu de temps un revet em 
de route analogue au revStement de be ton et aussi le r 
rer; il n'est pas ndeessaire de prSvoir des joints de 
tion particuliers, ni d'attendre longtemps pour le dur 
ment avant la mise en service d'une route ou d f un endr 
r Spare. 

Conformement %. I 1 invention, on prepare ce pave d 
tier de la manifcre suivantet on verse librement, I'une 
dessus l f autre, dans un moule approprie, les mat i ere s i 
sees pour const ituer ses deux couches et ensuit on lei 
& une pression. Les prodults ainsi obtenus sont, en vu4 
leur duroissement, soumis \ Inaction de gas ohands rezt 
mant de l'acide carbonique* & une temperature de 100°. < 
exemple, tela que des gaz d'eohappement de moteuxs \ g; 
des reohauffeurs d'air souffle ou analogues; on peut ei 
ameiiorer le duroissement des produits, obtenus par coi 
pression, en a j out ant de la farina de laitier % la corn 
superieure du pave, consistant, oonf ornament & I'inven- 
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en oimeat at fragments mindraux. La duroissement s'effectue 
en 30 £, 50 heures environ. 

La proc6d6 suivant 1' invent ion communique una bonne 
cohesion anx couches du pav£ et est simple et dconomique, oar 
11 n'exige qua pau da place, peu de temps, peu d'appareile 
et d 1 operations pour sa realisation* 
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R .6 vendications. 



io - Un pav6 de laitier, oompos^ d'une concha pos 
dant una grande foroe portante at d'une couche jossfcdaj 
una grande resistance \ l f usure, dont la oouehe & grant 
foroe portante consista an matifcres habituellement amp] 
pour das pav^s da laitier, par example en un melange d< 
tier de haut-f ourneau oristallin, broyfi, duroissant dai 
gaz renfermant de l'acide carbonique, et de laitier de 
fourneau granule, durcissant dans una solution alcalinc 
dis qua la couche resistant \ l'usure est constitute p« 
melange de ciment at da fragments mjndraux, an partioul 
de oiment de haut-f ourneau et de fragments de laitier* 

20 - Un proo6d6 pour la fabrication de pav6s de 1 
suivant I° t caraot6ris6 en ce qu'on superpose las couch 
dans un moule et qu'on les y oomprime et en ce qu'on du 
las produits, obtenns par cette compression, dans un gs 
renfermant de l f acide carbonique. 

3° - Un mode d f execution du proc6d6 suivaat 2°, d 
lequel on ajoute de la farine de laitier au cimant serv 
la fabrioation de la couche du pav£ destines %> rSsister 
l'usure. 

R 6 s u m 6 sucoinfet* 



Fn pavS da laitier, compost d'une couche possfcdan 
granda foroe portante et d'une couche possfcdant una gra 
resistance \ l'usure, dont la couche & grande foroe por 
consist e en matiere& habituellement employees pour des p 
de laitier, par example en un melange de laitier de hau 
fourneau oristallin, broyS, duroissant dans des gaz ren 
de l 9 acide carbonique, et de laitier de haut-f ourneau g 
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durolBsant dans une solution aloaline, tandis que la oouche 
resistant a l'usure est constitute par ua melange de oiment 
et de fragments mindraox, en partieulier de oiment de haut~ 
fouxneau et de fragments de laitier. 

q a*ufi war 

Li*: < rheA. ft.Gr. 

put Poh J. BEOE ft C'« 
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